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NM  10.1.136 


1  OBJET 


La  presente  norme  marocaine  a  pour  objet  de  definir  les  conditions  de  prelevement  de  ma- 
teriaux  sur  stocks  au  sol,  dans  des  camions,  oil  wagons. 


2  DOMAINE  D  ’APPLICATION 


La  presente  norme  s’ applique  aux  granulats  d’origine  naturelle  ou  artificielle  utilises  dans 
le  domaine  du  batiment  et  du  genie  civil  ayant  D  <  120  mm  (D  est  la  plus  grande  dimension 
specifiee). 


3  REFERENCE 

NM  10.1.137  Granulats  -  Preparation  d’un  echantillon  pour  essai. 


4  GENERALITES 

4.1  Definition 

On  appelle  echantillon  global  la  reunion  d’au  moins  dix  prel&vements  elementaires. 

L  echantillon  global  peut  etre  envoye  directement  au  laboratoire  ou  etre  reduit  s’il  est  trop 
important  par  rapport  au  besoin,  il  constitue  alors  l’echantillon  pour  laboratoire. 

4.2  But 

Les  mouvements  de  mat£riaux  conduisant  au  stockage  ou  au  remplissage  de  conteneurs 
creent  souvent  une  segregation  des  particules  suivant  leurs  dimensions. 

L’objectif  des  prel&vements  est  d’essayer  par  leur  nombre  et  leur  position  de  constituer  un 
echantillon  representatif. 

4.3  Principe 

Suivant  les  moyens  dont  on  dispose  deux  cas  se  presentent  pour  effectuer  les  prelevements: 

-  la  total ite  du  materiau  est  accessible, 

-  seule  la  surface  du  materiau  est  accessible. 
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5  APPAREILLAGE 

Sonde  mecanique  de  diametre  superieur  a  4  D  ±  10  mm  capable  de  penetrer  au  cceur  du 
stock  (D  exprime  en  millimetres  est  la  plus  grande  dimension  specifiee)  dont  les  levres  de  l’outil 
en  contact  avec  ie  materiau  seront  fines  pour  faciliter  la  penetration  dans  le  tas. 

Pelle  mecanique  permettant  l’acces  a  toutes  les  parties  du  stock. 

Sonde  manuelle  ayant  les  memes  caracteristiques  que  plus  haut,  deconseiilee  si  D>10  mm. 
Pelle  a  bords  de  hauteur  D  et  d’ecratement  superieur  &  4  D  ±  10  mm. 

6  CONSTITUTION  DE  L’ECHANTILLON  GLOBAL 


Chaque  prelevement  elementaire  doit  avoir  une  masse,  exprimee  en  kilogramme,  superieure 
ou  egale  h  0,1  D  (D  etant  exprime  en  mm). 

La  reunion  des  n  prelevements  effectues  doit  toujours  etre  superieure  &  la  quantite  de  mate- 
riaux  necessaire  pour  effectuer  le  ou  les  essais  prevus. 

7  EXECUTION  DU  PRELEVEMENT 

7.1  Totalite  du  materiau  accessible 

L’utilisation  d’une  sonde  necessite  une  penetration  reguliere  de  1’outil  sans  a-coups  ni 
vibrations. 

Si  la  sonde  est  capable  de  penetrer  k  une  profondeur  egale  au  moins  au  quart  de  la  hauteur 
du  stock,  trois  prelevements  situes  vers  !e  haut,  le  milieu  et  le  bas  du  tas  suffiront.  Ce  sondages 
peuvent  etre  horizontaux,  obliques  ou  verticaux  selon  le  type  de  sonde  et  les  possibility  d’acc&s. 
Si  la  sonde  ne  pen£tre  q\i'k  une  profondeur  inferieure  au  quart  de  la  hauteur  du  tas,  on  est  ramene 
aux  cas  suivants. 

L’ utilisation  d’une  pelleteuse  permet  de  rendre  accessible  tous  les  points  du  tas,  les  preleve¬ 
ments  se  font  alors  avec  une  sonde  ou  une  pelle  en  dix  points  au  minimum,  repartis  dans  I’ensem- 
ble  du  volume  du  tas. 

Le  vidage  de  camions  ou  de  wagons  permet  aussi  cet  acc&s. 

7.2  Surface  seule  du  materiau  accessible 
7.2.1  Cas  d’un  tas 

Les  prelevements  616mentaires  sont  r6alis£s  suivant  plusieurs  generatrices  du  tas,  it  chaque 
g6n6ratrice  un  prelevement  elementaire  est  effectu£  pres  du  sommet,  deux  &  mi-hauteur  et  un  au 
pied. 


Les  prelevements  sont  fai ts  h  la  sonde  ou  &  la  pelle. 


La  forme  du  stock  et  son  mode  de  constitution  conditionnent  la  position  des  generatrices 
(figure  1) 


Figure  1  -  Stock  conique  vu  de  dessus 

7.2.2  Cas  d’un  camion  ou  d’un  wagon 

Dix  prelevements  effectues  a  la  pelle  et  repartis  de  fa^on  aleatoire  sur  toute  la  surface  seront 
reunis  pour  constituer  l’echantillon  global; 


7.3  Cas  particular 

Pour  les  tas  consumes  de  n  couches,  destinees  a  etre  melanges  &  la  reprise,  il  convient 
d  essayer  d  avoir  acces  &  chaque  couche  sur  leurs  bords  et  de  proceder  comme  au  paragraphe 


